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La presente invention se rapporte k une composition cosmetique de maquillage 
des mati^res l<eratiniques comprenant des particules de verre traitees. L'invention 
a aussi pour objet un proced6 cosmetique de maquillage des matieres k§ratini- 
ques. La composition selon l'invention peut etre appliquee sur les ongles, la peau 
5 aussi bien du visage que du corps, y compris les Idvres, les oils et sur les che- 
veux, notamment d'etres humains. Plus specialement, l'invention porte sur un ver- 
nis a ongles. 

La composition de maquillage peut etre un vernis a ongles, un fard a joue ou a 
10 paupieres, un fond de teint, un mascara, un eye-liner, un produit de maquillage 
pour les levres ou un produit de maquillage du corps. La composition peut egale- 
ment etre appliquee sur les accessoires de maquillage comme les faux ongles, 
faux cils, posticlies ou encore sur des pastilles ou des patchs adherents sur la 
peau ou les levres (du type mouches). 

15 

Les compositions de maquillage, comme les vernis a ongles, sont colorees a 
I'aide de matieres colorantes comme les colorants solubles, les pigments qui sont 
generalement des oxydes metalliques, tels que les oxydes de fer, ou bren encore 
a I'aide de nacres tels que les micas recouverts d'oxyde metalliques comme 

20 I'oxyde de titane. Toutefois, lorsque le film de maquillage est soumis k des 
contraintes tels que des chocs, des pressions ou des frottements, les matieres 
colorantes et notamment les pigments ne sont pas toujours resistants k ces 
contraintes et s'usent. On constate alors une perte sensible de la couleur du ma- 
quillage, ce qui contraint I'utilisatrice a renouveler regullerement I'application du 

25 maquillage, eventuellement apres avoir retire la couche abimee. II est 6galement 
connu d'employer des paillettes d'aluminium pour obtenir une couleur a effet me- 
tallique. Ces paillettes sont comme les pigments peu resistantes aux contraintes 
et s'usent. De plus, ces paillettes sont opaques a la lumlere, diffusantes et mates. 
En outre, lorsqu'elles sont associees avec des pigments color6s ne pr^sentant 

30 pas d'aspect metallique, par exemples des nacres, la couleur de ces pigments ne 
ressort pas ; 11 n'est done pas possible d'obtenir un maquillage ayant un aspect 
metallique colore. 

Le but de la presente invention est de disposer d'une composition de maquillage 
35 permettant de remedier aux inconv6nients evoques prec^demment et notamment 
d'obtenir un maquillage sur les matieres keratiniques d'aspect metallique 6clatant 
et pr6sentant une bonne resistance a I'usure. 

Le demandeur a constate qu'un nouveau type de maquillage des matieres kerati- 
40 niques pouvait etre obtenu en utilisant une composition cosmetique comprenant 
des particules de verres particulieres. 
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De fagon plus precise, Tinvention a pour objet una composition cosm^tlque de 
maquillage comprenant dans un milieu cosm^tiquement acceptable une matifere 
colorante, caracteris§e par le fait que la matiere colorante comprend des particu- 
les de verre recouvertes d'au moins couche m6tallique. 

5 

Lorsque la composition selon I'invention est appllquee sur les matieres keratini- 
ques tels que les ongles, les particules de verre recouvertes de la couche m6talli- 
que se repartissent facilement dans la couche d6posee. Cette composition pro- 
cure un film de maquillage d'aspect m^tallique tres brillant, eclatant, a effet miroir, 

10 quelle que soit la direction d'observation et ne diffusant pas la lumi^re. Le ma- 
quillage presente en outre une bonne resistance a I'usure, notamment aux chocs, 
aux frottements, a I'abrasion, ainsi qu'une bonne resistance I'ecaillage. On ob- 
tient ainsi un maquillage eclatant, de bonne adherence sur le support maquille et 
de bonne tenue. De plus, ces particules de verre transmettent bien la lumiere, ce 

15 qui permet de les associer avec des pigments colores pour obtenir un maquillage 
k effet metallique colore. 

Un autre objet de invention est un precede cosmetique de maquillage des matie- 
res keratiniques comprenant I'application sur les matieres keratiniques d'une 
20 composition telle que definie precedemment. 

L'invention a egalement pour objet I'utilisation, dans une composition de maquil- 
lage des matieres keratiniques, de particules de verre recouvertes d'au moins 
couche metallique pour obtenir un maquillage brillant et/ou resistant a I'usure. 

25 

Les particules de verre utilisees comme matiere colorante dans la composition 
selon invention sont recouvertes d'au moins une couche metallique. 

La couche metallique peut etre form^e d'au moins un metal choisi parmi I'argent, 
30 I'aluminium, le chrome, le nickel, le molybdene, I'or, le cuivre, retain, le magnesium 
et leurs melanges (alliages). On utilise de preference I'argent, le chrome, le nickel, 
le molybdene, et leurs melanges. 

La couche metallique des particules de verre recouvertes peut etre pr6sente en 
35 une teneur allant de 0,1 a 50 % en poids, par rapport au poids total des particules, 
de preference de 1 % a 20 % en poids, et mieux de 2 % a 8 % en poids. 

Les particules de verres recouvertes de la couche metallique peuvent avoir une 
taille moyenne allant de ^ \im k 500 pm, de preference de 10 pm a 300 \im, et 
40 mieux de 25 pm a 150 Mm. 
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Avantageusement, les particules de verres recouvertes de.la couche metallique 
peuvent avoir une epaisseur allant de 100 nm a 25 pm, de preference de 500 nm 
k 10 pm, et mieux de 0,5 pm a 5 pm. 

5 Des particules de verre recouvertes de la couche metallique sent decrites notam- 
ment dans les documents JP-A-091 88830. JP-A-1 01 58450, JP-A-1 01 58541 , JP-A- 
07258460 et JP-A-0501 771 0. 

Comma particules de verre recouvertes d'une couche metallique, on peut utiliser 
10 par exemples les particules recouvertes d'argent vendues sous les denominations 
IViicroglass Metashine REFSX 2025 PS, GF 2140 par la societe TOYAL, les parti- 
cules recouvertes d'alliage nickel/chrome/molybdene vendues sous les denomi- 
nations Crystal star GF 550, GF 2525 par la societe TOYAL. 

15 Les particules de verre recouvertes de la couche metallique peuyent etre presen- 
tes dans la composition selon I'invention en une teneur allant de 0,1 % a 90 % en 
poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 1 % & 30 % 
en poids, et mieux de 2 % a 10 % en poids. 

20 Selon I'invention, la composition selon invention comprend un milieu cosmeti- 
quement acceptable qui peut comprendre un milieu aqueux ou un milieu solvant 
organique. 

La composition selon I'invention peut comprendre, en outre, au moins un polymere 
25 filmogene. Dans la presente demande, on entend par "polymfere filmogene", un 
polymere apte a former a lui seul ou en presence d'un agent auxiliaire de filmifica- 
tion, un film isolable. Le polymere filmogene de la composition peut etre solubilis6 
ou disperse sous forme de particules dans le milieu cosmetiquement acceptable 
de la composition selon I'invention. 

30 

Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans les compositions de la presente 
invention, on peut citer les polymeres synthetiques, de type radicalaire ou de type 
polycondensat, les polymeres d'origine naturelle, et leurs melanges. 

35 Par polymere filmogene radicalaire, on entend un polymere obtenu par polymeri- 
sation d'un ou plusieurs monomeres a insaturation notamment ethylenique, cer- 
tain monomere etant susceptible de s'homopolymerlser I'inverse des poly- 
condensats). 

Les polymeres filmogenes de type radicalaires peuvent etre notamment des po- 
40 lym^res, ou des copolym^res, vinyliques, notamment des polymferes acryliques. 

Les polymeres filmogenes vinyliques peuvent resulter de la polymerisation de mo- 
nomeres a insaturation ethylenique ayant au moins un groupement acide et/ou 
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des esters de ces monomferes acides et/ou des amides de ces monomeres aci- 
des. 

Comme monomdre porteur de groupement acide, on peut utiliser des acides car- 
5 boxyliques insatures a,p-6thyl6niques tels que I'acide acrylique, I'acide methacry- 
lique, I'acide crotonique, I'acide maleique, I'acide itaconique, et leurs melanges. 
On utilise de preference I'acide (meth)acrylique et I'acide crotonique, et plus prefe- 
rentiellement I'acide (m§th)acrylique. 

10 Les esters de monomeres acides sont avantageusement choisis parmi les esters 
de I'acide (m§th)acrylique (encore appele les (m6th)acrylates), notamment des 
(meth)acrylates d'alkyle, en particulier d'alkyle en C1-C20. de preference en Ci-Cs, 
des (m§th)acrylates d'aryle, en particulier d'aryle en Ce-Cio, des (meth)acrylates 
d'hydroxyalkyle, en particulier d'hydroxyalkyle en Ca-Ce . 

15 Parmi les (m6th)acrylates d'alkyle, on peut citer le methacrylate de methyle, le 
methacrylate d'6thyle, le methacrylate de butyle, le methacrylate d'isobutyle, le 
methacrylate d'6thyl-2 hexyle, le methacrylate de lauryle. 

Parmi les (meth)acrylates d'hydroxyalkyle, on peut citer I'acrylate d'hydroxyethyle, 
I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le methacrylate d'hydroxyethyle, le methacrylate de 
20 2-hydroxypropyle. 

Parmi les (m6th)acrylates d'aryle, on peut citer I'acrylate de benzyle et I'acrylate 
de ph6nyle. 

Les esters de I'acide (meth)acrylique particulierement pr§f6r6s sont les 
(m6th)acrylates d'alkyle. 

25 

Selon la presente invention, le groupement alkyle des esters peut etre soit fluore, 
soit perfluore, c'est-^-dire qu'une partie ou la totalite des atomes d'hydrogene du 
groupement alkyle sont substitues par des atomes de fluor. 

30 Comme amides des monomeres acides, on peut par exemple citer les 
(meth)acrylamides, et notamment les N-alkyI (meth)acrylamides, en particulier 
d'alkyi en C2-C12 . Parmi les N-alkyI (meth)acrylamides, on peut citer le N-§thyl 
acrylamide. le N-t-butyl acrylamlde et le N-t-octyl acrylamide. 

35 Les polym^res filmogdnes vinyliques peuvent egalement resulter de I'homopoly- 
m§risation ou de la copolymerisation d'au moins un monomere choisi parmi les 
esters vinyliques et les monomeres styreniques. En particulier, ces monomeres 
peuvent dtre polymerises avec des monomeres acides et/ou leurs esters et/ou 
leurs amides, tels que ceux mentionnes precedemment. 

40 Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer I'acetate de vinyle, le neodeca- 
noate de vinyle, le pivalate de vinyle, le benzoate de vinyle et le t-butyl benzoate 
de vinyle. 

Comme monomeres styreniques, on peut citer le styrene et I'alpha-methyl styr6ne. 
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La liste des monomeres donn§e n'est pas limitative et ii est possible d'utiliser tout ; 
monomSre connu de I'lnomme du metier entrant dans les categories de monomd- ! 
res acryliques et vinyliques (y compris les monomeres modifies par une chaTne , 
5 silicon^e). 

i 

Comme polym^re filmog^ne acrylique en dispersion aqueuse utilisable selon I'in- 
vention, on peut citer ceux vendus sous les denominations NEOCRYL XK-90®, j 
NEOCRYL A-1070®, NEOCRYL A-1090®, NEOCRYL BT-62®, NEOCRYL A- 
10 1079®, NEOCRYL A-523® par la societe ZENECA, DOW LATEX 432® par la ! 
society DOW CHEMICAL. | 

On peut ainsi citer, parmi les polycondensats utilisables comme polymere filmo- j 
gene, les polyurethannes anioniques, cationiques, non-ioniques ou amphotdres, 

15 les polyur6thannes-acryliques, les poly-urethannes-polyvinylpirrolidones, les po- j 
lyester-polyurethannes, les polyether-polyurethannes, les polyurees, les poly- 
uree/polyurethannes, et leurs melanges. I 
Le polyurethanne filmogene peut §tre, par exemple, un copolymere polyure- 
thanne, polyuree/urethanne, ou polyuree, aliphatique, cycloaliphatique ou aroma- ' 

20 tique, comportant seule ou en melange : I 

- au moins une sequence d'origine polyester aliphatique et/ou cycloaliphatique 
et/ou aromatique, et/ou, , 

- au moins une sequence siliconee, ramifiee ou non, par exemple polydimethylsi- 
loxane ou polym§thylph6nylsiloxane, et/ou ! 

25 - au moins une sequence comportant des groupes fluores. 

I 

Comme polymere filmogene polyurethane en dispersion aqueuse utilisable selon \ 
I'invention, on peut notamment citer les polyester-polyurethanes vendus sous les 
denominations "AVALURE UR-405®", "AVALURE UR-410®". "AVALURE UR- : 
30 425®", "AVALURE UR-450®". "SANCURE 2060®" par la society GOODRICH et 

les polyether-polyurethanes vendus sous les denominations "SANCURE 878®" \ 
par la societe GOODRICH, "NEOREZ R 970®" par la societe ZENECA. 

i 

Parmi les polycondensats filmogenes, on peut egalement citer les polyesters, les 
35 polyesters amides, les polyesters k chaTne grasse, les polyamides, et les resines ! 
epoxyesters. les resines resultant de la condensation de formaldehyde avec une ■ 
arylsulfonamide, les resines aryl-sulfonamide §poxy. ■ 

I 

Les polyesters peuvent etre obtenus, de fagon connue, par polycondensation 
40 d'acldes dicarboxyliques avec des polyols, notamment des diols. j 
L'acide dicarboxylique peut §tre aliphatique, alicycllque ou aromatique. On peut , 
citer comme exemple de tels acides : l'acide oxalique, l'acide malonique, l'acide | 
dimethylmalonique, l'acide succinique, l'acide glutarique, l'acide adipique, l'acide i 
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pim§lique, I'acide 2,2-dim6thylglutarique, I'acide azelaique, I'acide suberique, 
I'acide s6bacique, I'acide fumarique, I'acide mal6ique, I'acide itaconique, I'acide 
phtalique, I'acide dodecanedioique, I'acide 1 ,3-cyclohexanedicarboxylique, I'acide 

1 .4- cyclohexa-nedicarboxylique, I'acide isophtalique, I'acide tereplitalique, I'acide 
5 2,5-norborane dicarboxylique, I'acide diglycolique, I'acide tliiodipropionique, I'acide 

2.5- naphtalenedlcarboxylique, I'acide 2,6-naphta-l6nedicarboxyllque. Ces mono- 
meres acide dicarboxylique peuvent §tre utilises seuls ou en combinaison d'au 
moins deux monomdres acide dicarboxylique. Parmi ces monom^res, on choisit 
preferentiellement I'acide phtalique, I'acide isophtalique, I'acide terephtalique. 

10 

Le diol peut etre choisi parmi les diols aliphatiques, alicycliques, aromatiques. On 
utilise de preference un diol choisi parmi : I'ethylene glycol, le di6thyl6ne glycol, le 
triethylene glycol, le 1,3-propanediol, le cyclohexane dimethanol, le 4-butanediol. 
Comme autres polyols, on peut utiliser le glycerol, le pentaerythrltol, le sorbitol, le 
15 trimethytol propane. 

Les polyesters amides peuvent §tre obtenus de maniere analogue aux polyesters, 
par polycondensation de diacides avec des diamines ou des amino alcools. 
Comme diamine, on peut utiliser I'ethylfenediamine, rhexam6thyl§nediamine, la 
20 meta- ou para-ph6nylenediamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la mo- 
no6thanolamine. 

Le polyester peut en outre comprendre au moins un monomere portant au moins 
un groupemerit -SO3M, avec M representant un atome d'hydrogfene, un ion am- 
25 monlum NH4*ou un ion m§tallique, comme par exemple un ion Na*, Li*, K4-, Mg^*, 
Ca^"", Cu^*, Fe^*, Fe^. On peut utiliser notartiment un monomere aromatique bi- 
fonctionnel comportant un tel groupement -SO3M. 

Le noyau aromatique du monomere aromatique bifonctionnel portant en outre un 
30 groupement -SO3M tel que decrit ci-dessus peut etre choisi par exemple parmi les 
noyaux benzene, naphtalene, anthracene, diphenyl, oxydiph^nyl, sulfonyldiph^nyl, 
methyl6nediph6nyl. On peut citer comme exemple de monomere aromatique bi- 
fonctionnel portant en outre un groupement -SO3M : I'acide sulfoisophtalique, 
I'acide sulfoterephtalique, I'acide sulfophtalique, I'acide 4-sulfonaphtalene-2,7- 
35 dicarboxylique. 

On prefere utiliser dans les compositions objet de I'invention des copolymeres a 
base d'isophtalate/sulfoisophtalate, et plus particulierement des copolymeres ob- 
tenus par condensation de di-ethyl6neglycol, cyclohexane di-methanol, acide 
isophtalique, acide sulfoisophtalique. De tels polymeres sont vendus par exemple 
40 sous le nom de marque Eastman AG par la soci^te Eastman Chemical Products. 

Les polymeres d'origine naturelle, eventuellement modifies, peuvent §tre choisis 
parmi la resine shellac, la gomme de sandaraque, les dammars, les 6lemis, les 
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copals, les polym^res cellulosiques tels que la nitrocellulose, i'acetate de cellu- 
lose, I'acdtobutyrate de cellulose, I'acetopropionate de cellulose, r§thyl cellulose, ' 
et leurs melanges. I 

5 Le polymere fllmogene peut etre generalement present dans la composition selon ' 
rinvention en une teneur allant de 1 % a 70 % en poids, par rapport au polds total , 
de la composition, et mieux allant de 1 0 % a 40 % en poids. ^ 

Comme solvant organique utillsable dans I'invention, on peut citer : j 

10 - les c6tones liquides a temperature ambiante tels que methylethylc§tone, methy- ^ 
lisobutylcetone, diisobutylcetone, I'isophorone, la cyclohexanone, I'acetone ; 

- les alcools liquides a temperature ambiarite tels que I'ethanol, I'isopropanol. le j 
diacetone alcool, le 2-butoxyethanol, le cyclohexanol ; 

- les glycols liquides ^ temperature ambiante tels que l'6thyl§ne glycol, le propy- ! 
15 I6ne glycol, le pentylene glycol, le glycerol ; i 

- les others de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que le mo- 
nom§thylether de propylene glycol, I'ac6tate de monomethyl 6ther de propylene ' 
glycol, le mono n-butyl 6ther de dipropylene glycol ; | 

- les esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que 

20 I'acetate d'ethyle, I'ac6tate de methyle, I'acetate de propyle, I'acetate de n-butyle, I 

I'acetate d'isopentyle ; j 

- les ethers liquides a temp6rature ambiante tels que le diethylether, le dimethy- 
lether ou le dichlorodi6thyl6ther ; I 

- les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le d^cane, I'heptane, le | 
25 dod§cane, le cyclohexane ; 

- les composes cycliques aromatiques liquides a temperature ambiante tels que le i 
toluene et le xylene ; j 

- les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldeliyde, I'ac^- ' 

taldehyde j 
30 - leurs melanges. 1 

Ces solvants conviennent plus particulierement pour le maqulllage des ongles : la i 
composition constitue alors un vernis k ongles. I 

35 ! 
La teneur en soivant dans la composition selon I'invention peut aller de 30 a 99 % 
en poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference de 60 % ^ 
90 % en poids. ! 
Le solvant peut etre un solvant organique ou bien encore un milieu aqueux, ce 

40 dernier pouvant etre constitue essentiellement d'eau ou bien encore d'un melange ' 
hydroalcoolique et en particulier contenant des monoalcools inferieurs en C-j -C5. j 
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:*' ' ' ' 

Pour ameliorer les propriet6s filmogfenes de la composition, notamment de la 
composition de base et/ou de surface selon {'invention, un agent auxiliaire de fll- 
mification peut etre prevu. 

5 Lorsque Ton utilise un agent auxiliaire de fllmificatlon avec le polym^re filmogene, 
I'agent auxiliaire de filmification peut etre clioisi parmi tous les composes connus 
de I'homme du metier comme 6tant susceptibles de remplir la fonction recher- 
chee, et §tre notamment choisi parmi les agents plastiflants. 

10 En outre, lorsque la composition comprend un polymere filmogene sous forme de 
particules dispers6es dans le milieu correspondant de la composition, I'agent 
auxiliaire de filmification peut aussi etre choisi parmi les agents de coalescence. 

La composition selon I'invention peut en outre comprendre des matieres coloran- 
15 tes additionnelles, differentes des particules de verre decrites prdc^demment. La 
matidre colorante peut notarnment §tre choisie parmi les colorants (hydrosolubles 
ou liposolubles) ou les matieres colorantes pulverulentes tels que les pigments, les 
nacres, les paillettes bien connues de I'homme du metier. Les matieres colorantes 
additionnelles peuvent §tre presentes, dans la composition, en une teneur allant 
20 de 0,01 % h 50 % en poids, par rapport au poids de la composition, de preference 
de 0,01 % a 30 % en poids. 

La composition selon I'invention peut en outre comprendre tout additif connu de 
I'homme du metier comme etant susceptible d'etre incorpor6 dans une telle com- 

25 position, tels que les agents epaississants, les charges, les agents d'etalement, les 
agents mouillants, les agents dispersants, les anti-mousses, les consen/ateurs, les 
filtres UV, les actifs, les tensioactifs, les agents hydratants, les parfums, les neu- 
tralisants, les stabilisants, les antioxydants. Bien entendu, I'homme du metier veil- 
lera a choisir ce ou ces eventuels composes compiementaires, et/ou leur quantite, 

30 de maniere telle que les proprietes avantageuses de la composition corres- 
pondahte selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par 
I'adjonction envisagee. 

La composition selon I'invention peuvent etre pr6parees par I'homme du metier sur 
35 la base de ses connaissances generates et selon I'etat de la technique. 

L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 



40 Exemole 1 : 



On a prepare un vernis a ongles ayant la composition suivante : 
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Nitrocellulose 10 9 

Plastiflants et resine 15 g 

Agent rheologique 1 .5 g 

• Particules de verre recouvertes d'argent 

(GF 21 40 de la societe TOYAL) 1 0 g 

• Acetate d'6thyle, acetate de butyle qsp 1 00 g 



Aprfes application de la composition sur les ongles, on a obtenu un film de ma- 
10 quillage pr6sentant un aspect metallique tres brillant. Le maquillage est bien re- 
sistant a I'usure. 



Example 2 : 

15 

On a pr6par6 un vernis k ongles dont la composition est la suivante : 

-Nitrocellulose 10 g 

- Plastiflants et resine 1 5 g 
20 - Agent rh6ologique 1 -5 9 

- Particules de verre recouvertes d'alliage nicl<el/chrome/ 
moiybdfene (CRYSTAL STAR GF 550 de la soci6t§ TOYAL) 5 g 

- Pigment rouge 0>5 9 

- Acetate d'ethyle, acetate de butyle qsp 100 g 

25 

La composition est appliquee sur les ongles. On obtient un maquillage de couleur rouge 
presentant un aspect metallique 6clatant. 



30 Exemples 3 a 5 comparatifs : 

On a prepare 2 vernis a ongles selon I'invention (exemples 3 et 4) et un vernis k ongles 
ne faisant pas partie de I'invention (exemple 5) selon les compositions suivantes, les te- 
neurs 6tant indiqu^es en gramme : 



Ingredient 


Exemple 3 


Exemple 4 


Exemple 5 


Nitrocellulose 


11 


11 


11 


Copolymfere tosyla- 
mide/formald6hyde 


10.1 


10.1 


10,1 


Bentonite 


1.1 


1.1 


1,1 


Acetyl citrate de tri- 
butyle 


6,7 


6,7 


6,7 


Alcool isopropylique 


7.9 


7,9 


7,9 
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Pigment (1) 


10 










10 




Poudre d'aluminium 






10 


Acetate d'ethyle 


22 


22 


22 


Ac6tate de butyle 


39,2 


39,2 


39,2 



(1) : Particules de verre recouvertes d'argent vendues sous la denomination GF 2140 par 
la soclete TOYAL 

5 

(2) : Particules de verre recouvertes d'argent vendues sous la d§nomination 
MICROGLASS METASHINE REFSX 2025PS par la soclete TOYAL 

(3) : Poudre d'aluminium vendue sous la denomination SILVET ET 1630 par la soci6te 
10 SILBERLINE 



a) Test de resistance ^ I'usure : 

15 La r§sistance ^ I'usure des films est mesur6e selon la norme AFNOR NF T 30-015. 

On a applique chaque composition sous forme d'une couche de 600 pm d'epaisseur 
(avant s6chage) sur un disque puis laisser s§cher pendant 1 heure & 30 "^C. Le film de 
vernis d6pose sur le disque a ensuite ete mis pendant 1 heure en contact avec des dis- 
ques abrasifs (abrasimetre TABER), le disque faisant une rotation complete en 1 se- 

20 conde. Au bout d'une heure, on a pese le disque et calcule la perte de masse PM de pro- 
duit exprim6e en pourcentage du poids perdu par rapport au poids initial. 

On a obtenu les r6sultats suivants : 

25 Example 3 : PM =3,58 % 
Exemple 4 : PM = 4.98 % 
Exemple 5 : PM = 5, 99 % 

On constate que les compositions 3 et 4 selon i'invention ont une meilleure resistance a 
30 I'abrasion que la composition 5, 
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b) Test de reflexion lumineuse : 

Les compositions test6es contiennent 5 % en poids de pigment respectivement (1), (2) ou 
5 (3) au lieu de 10 %. 

Pour cheque composition, on a depose sur plaque de verre une couche de 300 |jm 
d'epaisseur (avant sechage), puis apres s6ehage pendant 24 heures a temperature am- 
biante, on a determine les propri6t6s de reflexion de la lumiere du film de vernis. 

10 

On a eclair§ le film avec un faisceau lumlneux de 1 cm de diametre lnclin§ k un angle de 
30 "par rapport a la normale au plan de la plaque de verre puis on a mesurd h I'aide d'un 
photogoniom6tre k angle variable, la quantite de lumidre refl^chie en fonction de Tangle. 

1 5 Pour cheque composition, la courbe de reflexion presente les caract6ristiques suivantes : 





Example 3 


Example 4 


Example 5 


Maximum du pic 
(en unite arbitraire, 
a Tangle sp6culaire 
-30 °) 


253,7 


451,6 


173,1 


Largeur ^ mi-hauteur 
(en ° d'anaie) 


12,5 


14 


21 



On constate que les courbes de reflexion des films obtenus avec les compositions des 
exemples 3 et 4 selon invention ont un maximum plus 61ev6 et une largeur h mi-hauteur 

20 plus etroite que la courbe de reflexion du film de Texemple 5. Les films des exemples 3 et 
4 reflechissent done beaucoup plus la lumiere que le film de I'exemple 5. En outre, les 
films des exemples 3 et 4 diffusent moins la lumiere que le film de I'exemple 5 car la di- 
vergence du faisceau reflechi est plus faible pour les films des exemples 3 et 4 que celle 
du film de I'exemple 5. Les particules de verre recouvertes des exemples 3 et 4 permet- 

25 tent done d'obtenir un maquillage plus brillant et plus scintillant que le maquillage de 
I'exemple 5 obtenu avec la poudre d'aluminium qui est beaucoup plus mat. 



c) Test de transmission lumineuse : 

30 

Sur les memes films utilises pour le test de reflexion lumineuse decrit prec6demment, on 
a 6claire chaque film avec un faisceau lumineux orientes perpendiculalrement au film 
(angle de 90 ° par rapport au plan de la plaque de verre). On a mesure la quantity de lu- 
miere ayant traverse le film en fonction de I'angle. On a mesure pour Tangle de - 90 la 
35 transmission "t" de la lumiere et obtenu les valours arbitraires suivantes : 
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Exemple 3 : t = 188.6 
Exemple4:t = 114,9 
Exemple 5 : t = 0 

On constate que les films des exemples 3 et 4 sont de bons transmetteurs de la lumidre 
et non diffusant tandis que le film de Texemple 5. ne transmettant pas la lumiere. est opa- 
que. 
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feuillc avant rectiiicatii 



REVENDICATIONS 

1 . Composition cosmetique de maquillage comprenant dans un milieu cosmeti- 
quement acceptable une matiere colorante, caracterisee par le fait que la mati^re 

5 colorante comprend au moins des particules de verre recouvertes d'au molns une 
couche metallique. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que la couche 
metallique est formee d'au moins un metal choisi dans le groupe form§ par I'ar- 

10 gent, le nickel, le chrome, le molybdene, I'aluminium, I'or, le cuivre, l'§taln, le ma- 
gnesium, et leurs melanges. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que la cou- 
che metallique est formee d'au moins un metal choisi dans le groupe forme par 

1 5 I'argent, le nickel, le chrome, le molybdene, et leurs melanges. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que la couche rndtallique est presente dans les particules de verre 
en une teneur allant de 0,1 a 50 % en poids, par rapport au poids total des parti- 

20 cules, et de preference de 2 % ^ 8 % en poids. 

5. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que les particules de verres recouvertes de la couche metallique ont 
une taille moyenne allant de 1 a 500 pm, de preference de 1 0 pm ^ 300 pm, et 

25 mieux de 25 pm a 1 50 [im. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que les particules de verre recouvertes de la couche metallique ont 
une epaisseur allant de 100 nm ^ 25 [im, de preference de 500 nm ^ 10 pm, et 

30 mieux de 0,5 pm a 5 pm. 

7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que les particules de verre recouvertes de la couche metallique sont 
presents en une teneur allant de 0,1 % a 30 % en poids, par rapport au poids total 

35 de la composition, et de preference de 1 % a 1 5 % en poids. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait qu'elle comprend un milieu solvant organique ou un milieu aqueux. 



40 



9. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait qu'elle comprend, en outre, au moins un polymere filmogene. 
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PeuHfes rectimes 



REVENDICATIONS 

1. Composition cosm6tique de maquillage comprenant dans un milieu cosmeti- 
quement acceptable une matiere colorante, caracterisee par le fait que la matlere 

5 colorante comprend au moins des particules de verre recouvertes d'au moins une 
couche metallique. 

2. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que la couche 
metallique est formee d'au moins un metal choisi dans le groupe form6 par Tar- 

10 gent, le nickel, le chrome, le molybdene, I'aluminium, Tor, le cuivre. retain, le ma- 
- gnesium, et leurs melanges. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee par le fait que la cou- 
che metallique est form6e d'au moins un metal choisi dans le groupe forme par 

15 I'argent, le nickel, le chrome, le molybdene. et leurs melanges. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que la couche metallique est presente dans les particules de verre 
en une teneur allant de 0,1 d 50 % en poids, par rapport au poids total des parti- 

20 cules. et de preference de 2 % a 8 % en poids. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que les particules de verres recouvertes de la couche metallique ont 
une taille moyenne allant de 1 pm a 500 pm. de preference de 10 pm a 300 pm, et 

25 mieux de 25 pm a 150 pm. 

6. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que les particules de verre recouvertes de la couche metallique ont 
une epaisseur allant de 100 nm a 25 pm. de preference de 500 nm a 10 pm. et 

30 mieux de 0,5 pm ^ 5 pm. 

7. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait que les particules de verre recouvertes de la couche metallique sont 
presents en une teneur allant de 0.1 % a 90 % en poids. par rapport au poids total 

35 de la composition, et de preference de 1 % a 30 % en poids. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes. caracteri- 
see par le fait qu'elle comprend un milieu solvant organique ou un milieu aqueux. 

40 9. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracteri- 
see par le fait qu'elle comprend, en outre, au moins un polymere filmogene. 
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1 0. Composition selon la revendication 9, caracteris§e par le fait que le polymere 
filmogene est choisi dans le groupe forme par les polymeres radlcalaires, les po- 
lycondensats et les polymeres d'origlne naturelle. 

5 11. Composition selon Tune des revendications 9 ou 10, caracteris6e par le fait 
que le polymere filmogene est choisi dans le groupe forme par les polymeres vi- 
nyliques, les polyurethanes. les polyesters, les polymeres cellulosiques. 

12. Composition selon I'une quelconque des revendications 9^11, caract6ris6e 
10 par le fait que la teneur en polymere filmogene va de 1 % a 70 % en poids, par 

rapport au poids total de la composition, et de preference de 1 0 % a 40 % en 
poids. 

13. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte- 
15 risee par le fait que la matiere colorante comprend en outre une matidre colo- 

rante additionnelle differente de celle des particules de verre recouvertes de la 
couche metallique. 

14. Composition selon la revendication 13, caract6rls6e par le fait que la matiere 
20 colorante additionnelle est choisie parmi les colorants et les matieres colorantes 

pulverulentes. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte- 
ris6e par le fait qu'elle comprend en outre au moins un additif choisi dans le 

25 groupe forme par les agents auxiliaires de filmification, les agents epaississants, 
les charges, les agents d'etalement, les agents mouillants, les agents dispersants, 
les anti-mousses, les conservateurs, les filtres UV, les actifs, les tensioactifs, les 
agents hydratants, les parfums, les neutralisants, les stabilisants, les antioxy- 
dants. 

30 

16. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracte- 
risee par le fait qu'elle se presente sous la forme de vernis a ongles, de fard a 
joue ou a paupieres, de fond de teint, de mascara, de produit de maquillage pour 
les levres, d'eye-llner ou de produit de maquillage du corps. 

35 

17. Precede cosmetique de maquillage des matieres keratiniques, consistent a 
appliquer sur les matieres keratiniques au moins une couche d'une composition 
selon I'une quelconque des revendications precedentes. 

40 1 8. Support maquiile comprenant un maquillage susceptible d'etre obtenu selon le 
precede tel que defini selon la revendication 17. 
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19. Support selon la revendication 18, caracterise par le fait qu'il se presente sous 
forme de faux ongles, de faux cils ou de postiches. 

20. Utilisation, dans une composition de maquillage des matieres keratiniques, de 
5 particules de verre recouvertes d'au moins une couche metallique pour obtenir un 

maquillage brillant et/ou resistant a I'usure. 
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